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A conductive sheet for shielding electromagnetic 
waves of this invention has high flexibility in the 
same direction as a wire. The conductive sheet 
10, therefore, is easy to bend along the shape of 
the wire. Additionally, since conductive sheet 10 
preferably maintains its shape in a direction 
perpendicular to the wire, it is possible to make a 
conductive link, that is, to make an electrical 
contact easily, only by applying slight pressure to 
conductive sheet 10 to change its shape. 
Moreover, since the metals composing the warp 
and the weft of the conductive sheet keep the 
potential difference of the metals below a 
predetermined voltage at the contact point of 
both metals, contact corrosion as a practical 
problem at the predetermined point is eliminated. 
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@ Leitfahige Matte zur Abschirmung elektromagneticher Wellen 

(g) Eine leitfahige Matte (10) zur Abschirmung elektromagne- 
tischer Wellen weist eine hohe Flexibilitat in der Richtung 
einer Leitung (1) auf. Die leitfahige Matte (10) ist daher leicht 
entlang der Gestalt der Leitung (1) zu biegen. Da die 
leitfahige Matte (10) zusatzlich und vorzugsweise ihre Ge- 
stalt in einer Richtung senkrecht zur Leitung (1) aufrechter- 
halt, ist es moglich, ein leitfahtges Gelenk zu bilden, um 
einen elektrischen Kontakt in einfacher Weise herzustellen, 
indem lediglich ein geringer Druck auf die leitfahige Matte 
(10) ausgeubt wird, um deren Gestalt zu verandern. Da 
daruber hinaus die Metalle der Kett- und SchuBfaden der 
leitfahigen Matte (10) die Potentialdifferenz der Metalle 
unter einer bestimmten Spannung an den Kontaktstellen der 
beiden Metalle halten. ist eine Kontaktkorrosion als prakti- 
sches Problem an den vorbestimmten Stellen ausgeschlos- 
sen. 
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Hintergrund der Erfindung 

Diese Erfindung betrifft eine leitfahige Matte zur Ab- 
schirmung elektromagnetischer Wellen, zum Schutz 
elektrischer Leitungen gegen Effekte elektromagneti- 
scher Wellen von auBerhalb der Leitung und zur Ver- 
hinderung des Durchlasses elektromagnetischer Wellen, 
die innerhalb einer elektrischen Leitung erzeugt wer- 
den. 

Als leitfahige Matte zur Abschirmung elektromagne- 
tischer Wellen, zum Schutz elektrischer Leitungen ge- 
gen generierte elektromagnetische Wellen und zur Ver- 
hinderung des Durchlasses elektromagnetischer Wellen, 
die in der Leitung generiert werden, ist es bekannt, eine 
leitfahige dunne Lage und ein isolierendes Kunstharz als 
Schicht aufzubringen. Die leitfahige Lage bildet eine 
zylindrische gewebte Komponente einer Metallfolie 
oder eines Drahts, beispielsweise einer Aluminiumfolie. 

Ein Erfordernis fur ein Abschirmelement einer elek- 
trischen Leitung ist die Abschirmung. Urn die Leitung 
gegen elektromagnetische Wellen zu schiitzen oder urn 
zu verhindern, daB innerhalb der Leitung generierte 
elektromagnetische Wellen hinausgelangen, muB die 
Leitung von einer leitfahigen Lage umschlungen sein, 
wobei beide Kanten dieser leitfahigen Lage unter Bit- 
dung einer zylindrischen Gestalt in elektrischem Kon- 
takt stehen miissen. und die leitfahige Lage muB elek- 
trisch geerdet sein. Das bekannte, zur Abschirmung 
elektromagnetischer Wellen verwendete Element ist 
nicht in der Lage, beide Kanten der leitfahigen Lage 
ohne zusatzliche Mittel elektrisch zu erden. Die zylindri- 
sche gewebte Komponente eines Metalldrahts neigt da- 
zu, in ihre lineare Gestalt zuriickzukehren und ist nicht 
in der Lage, eine zylindrische Gestalt aufrechtzuerhal- 
ten. Weiterhin ist eine Metallfolie, wie eine Aluminium- 
folie od. dgl, so steif, daB die Kontaktflache beider Kan- 
ten unzulanglich ist. 

Ein anderes Erfordernis fur das Abschirmelement fur 
eine elektrische Leitung ist eine hohe Flexibility, insbe- 
sondere in der gleichen Richtung, in der sich die Flexibi- 
lity der Leitung auswirkt. Die Beschichtung der zylin- 
drischen gewebten Komponente einer Metallfolie oder 
eines Drahtes und die isolierende Kunststofflage in der 
bekannten Ausfuhrung haben jedoch nicht immer eine 
bevorzugte Flexibility in derselben Richtung wie die 
der Leitung. 

Kurzdarstellungder Erfindung 

Die Aufgabe dieser Erfindung besteht darin, eine leit- 
fahige Matte zu schaffen, deren beiden Kanten in elek- 
trischen Kontakt gebracht werden konnen und die eine 
hohe Flexibility in der Richtung der Leitung aufrech- 
terhalt. 

Zur Losung dieser Aufgabe oder anderer Ziele 
schlagt die Erfindung eine leitfahige Matte zur Abschir- 
mung einer Leitung gegen elektromagnetische Wellen 
vor. 

In der leitfahigen Matte bestehen in der Richtung der 
Leitung verlaufende Kettfaden wenigstens aus einer 
Vielzahl leitfahiger Fadenfasern, die mit Metall auf einer 
Faseroberflache beschichtet sind. 

In einer senkrechten Richtung zur Leitung verlaufen- 
de SchuBfaden bestehen aus wenigstens einer Vielzahl 
von aus Metall bestehenden Drahtsegmenten, die keine 



Kontaktkorrosion verursachen, wenn sie in Kontakt mit 
dem Metall der Kettfaden gelangen. 

Die Kettfaden und SchuBfaden sind unter Bildung 
einer leitfahigen Matte zur Abschirmung elektromagne- 

5 tischer Wellen verwebt 

Die gewebte, die Kett- und SchuBfaden enthaltende 
leitfahige Matte zur Abschirmung elektromagnetischer 
Wellen ist um eine Leitung aus Grunden der Abschir- 
mung herumgeschlungen. Nachdem die leitfahige Matte 

io um die Leitung unter Uberlappung ihrer beiden Kanten 
um einen kleinen Betrag herumgeschlungen ist werden 
beide Kanten durch die geringfugiges Zusammendruk- 
ken der Kanten in elektrischen Kontakt gebracht und 
bleiben in Kontakt ohne weiteres Zusammendrucken. 

15 Die Kettfaden enthalten Fasern mit einer hohen Flexibi- 
lity, um leicht an der Leitung zu haften. und werden 
entlang der Leitung in derselben Richtung wie diese 
gelegt. Wenn weiterhin das Metall der Kettfaden in 
Kontakt mit dem Metall der SchuBfaden der leitfahigen 

20 Matte gelangt, so entsteht keine Kontaktkorrosion we- 
gen der ausgewahlten Kombination dieser beiden Me- 
talle. 



Kurze Beschreibung der Zeichnungen 
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Fig. 1 zeigt eine Darstellung des gewebten Zustands 
des leitfahigen Fadens und des Metalldrahts, die in einer 
leitfahigen Matte enthalten sind, 

Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht einer leitfa- 
30 higen Matte zur Abschirmung elektromagnetischer 
Wellen, 

Fig. 3 zeigt eine Querschnittsansicht der leitfahigen 
Matte zur Abschirmung elektromagnetischer Wellen 
und 

35 Fig. 4 zeigt eine Querschnittsansicht eines Leitungs- 
bundels im abgeschirmten Zustand. 

Ausfuhrliche Beschreibung eines bevorzugten 
Ausf uhrungsbeispiels 

40 

Nachfolgend wird ein Ausfiihrungsbeispiel dieser Er- 
findung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen erlau- 
tert 

Eine leitfahige Matte 10 zum Abschirmen elektroma- 

45 gnetischer Wellen ist aus einem leitfahigen Faden 12 
und einem Metalldraht 14 gewebt. Der leitfahige Faden 
12 ist ein Kettfaden, der in derselben axialen Richtung 
verlauft wie eine elektrische Leitung 1, und der Metall- 
draht 14 ist ein SchuBfaden, der in einer senkrechten 

50 Richtung zur elektrischen Leitung 1 verlauft, wenn diese 
durch die leitfahige Matte 10 abgeschirmt ist. Die leitfa- 
higen Faden 12 sind mit einem leitfahigen Metall, wie 
z. B. Kupfer, Zinn od. dgl., auf der Oberflache einer flexi- 
blen synthetischen Faser beschichtet. Eine typische 

55 Dichte der Metallbeschichtung betragt 0,5-10^ je- 
doch vorzugsweise 1 — 5 p., weil der leitfahige Faden 12 
eine hohe Flexibility erfordert, da die leitfahige Matte 
nicht nur um die Leitung 1 herumgeschlungen wird, son- 
dern auch dazu fahig sein muB, elektromagnetische 

60 Wellen auszuschlieBen. Der Metalldraht 14 besteht bei- 
spielsweise aus leitfahigem Kupfer od. dgl. in Draht- 
form, so daB der Metalldraht 14 seine urspriingliche 
lineare Gestalt nicht mehr zuruckgewinnt, wenn die leit- 
fahige Matte 10 um die Leitung 1 herumgeschlungen ist. 

65 Daruber hinaus ist es leichter, den Draht 14 plastisch zu 
verformen, um ihn in einer herumgeschlungenen Ge- 
stalt zu halten, als zu versuchen, den leitfahigen Faden 
12 zu verformen. 
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Da der Kettfaden, wie vorstehend erlautert, Flexibili- 
ty aufweisen und auch elektromagnetische Wellen aus- 
schlieflen muB, ist es erforderlich, daB der Kettfaden im 
wesentlichen leitfahige Faden 12 enthalt. Da weiterhin 
der SchuBfaden die herumgeschlungene Gestalt auf- 
rechterhalten und ebenfalls elektromagnetische Wellen 
ausschlieBen muB, ist es erforderlich, daB ein wesentli- 
cher Teil des SchuBfadens aus dem Draht 14 geformt ist. 
Daher sollte der SchuBfaden den Metalldraht 14 und der 
Kettfaden den leitfahigen Faden 12 enthalten, obwohl 
eine gewisse gegenseitige Vermischung akzeptabel ist. 

In Anbetracht der vorstehend genannten Eigenschaf- 
ten betragt der Durchmesser des Metalldrahts 14, ob er 
nun als Kettfaden und/oder als SchuBfaden verwendet 
wird, vorzugsweise 50 — 500 urn, und die Zahl der Seg- 
mente des Metalldrahts 14 betragt 10-50 pro cm in 
einer Richtung senkrecht zur Leitung 1 und 5 bis 30 pro 
cm in derselben Richtung wie die Leitung 1. 

Der metallbeschichtete leitfahige Faden 12 als Kettfa- 
den und der aus Metall bestehende Metalldraht 14 als 
SchuBfaden sind beide stromleitend bzw. leitfahig. 
Wenn eine Spannung bis zu einem vorbestimmten Wert 
oder dariiber an einer Kontaktstelle in typischer Weise 
erzeugt wird, kann sich Kontaktkorrosion einstellen. 
Urn dies zu verhindern, ist es erforderlich, eine geeigne- 
te Kombination von Metallen zu verwenden. Als Ergeb- 
nis von Experimenten wurde festgestellt, daB keine 
Kontaktkorrosion auftritt, wenn die Potentialdifferenz 
der beiden verwendeten Metalle 0,2 Volt oder weniger 
an der Kontaktstelle betragt. Urn daher bei diesem Aus- 
fuhrungsbeispiel eine Potentialdifferenz von 0,2 Volt 
oder weniger an der Kontaktstelle zu erhalten, sollten 
Metallkombinationen ausgewahlt werden, wie sie in Ta- 
belle 1 aufgelistet sind. 

Tabelle 1 
Metall-Kombination 



Metall, das damit kombinierbar ist 40 



Silber Nickel, Monelmetall, 

Kupfer-Nickellegierung, Titan 
Nickel Silber, Kupfer, 18- Edelstahl, 

Monelmetall Bronze, Messing, 

Nickelchrom 
Kupfer Silber, Nickel, Monelmetall 

18% Edelstahl 

12%Edelstahl 

Zinn,Chrom 
Zinn Bronze, Messing 

Chrom 18% Edelstahl 

Chrom-Plattierung 



Die Tabelle 1 zeigt das fur den Metalldraht 14 ver- 
wendete Metall in der linken Spalte und das fur den 
leitfahigen Faden 12 verwendete Metall in der rechten 
Spalte. Ein Oberflachen-Befestigungselement 20 ist ge- 
maB Fig. 4 an beiden Seiten der leitfahigen Matte 10 
vorgesehen, urn eine herumgeschlungene Gestalt zu 
halten, wenn die leitfahige Matte 10 zylindrisch urn das 
Leitungsbundel 11 herumgeschlungen ist. Oberflachen- 
Befestigungselemente 20, die an beiden Seiten der leitfa- 
higen Matte 10 vorgesehen sind. verbinden sich mitein- 
ander, wenn die leitfahige Matte 10 herumgewickelt 
wird. 



Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel wird ein Oberfla- 
chen-Befestigungselement 20 verwendet. Die Verwen- 
dung irgend welcher anderer Befestigungsmittel anstel- 
le des Oberflachen-Befestigungselements 20 ist jedoch 
moglich, wenn diese wenigstens die herumgeschlungene 
zylindrische Gestalt der leitfahigen Matte 10 aufrechter- 
halten konnen. Beispielsweise konnte ein Haken od. dgl. 
an beiden Seiten der leitfahigen Matte 10 vorgesehen 
sein, oder alternativ hierzu konnte ein Klemmhalter 
od. dgl. separat von der leitfahigen Matte 10 vorgesehen 
sein. Ein wasserdichter Stoff 25 ist an einer Seite der 
leitfahigen Matte 10 angeordnet, und die Kanten dersel- 
ben sind mittels eines (nicht dargestellten) Fadens mit- 
einander verwebt. Der wasserdichte Stoff 25 ist isoliert 
und kann auch Wasser und Ol abhalten. 

Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel ist gemaB Fig. 2 ein 
wasserdichter Stoff 25 an einer Seite der leitfahigen 
Matte 10 angeordnet. Die Einbeziehung eines wasser- 
dichten Stoffs 25 ist jedoch optional, und dieser kann 
auch nicht an der leitfahigen Matte 10 vorgesehen sein. 
Ein ErdungsanschluB 30 ist ebenfalls an der Kante der 
leitfahigen Matte 10 vorgesehen, um elektromagneti- 
sche Wellen abzuleiten, die von der leitfahigen Matte 
aufgefangen worden sind. Eine Erdungsleitung 32 ist an 
den ErdungsanschluB 30 angelotet Anstelle dieser An- 
ordnung konnte die Erdungsleitung 32 jedoch alternativ 
direkt an der leitfahigen Matte 10 angelotet werden. 

Nachfolgend wird nun die Wirkungsweise der vorste- 
hend beschriebenen leitfahigen Matte 10 erlautert. 

Wie in Fig. 4 dargestellt ist, wird die leitfahige Matte 
10 zylinderartig um das Leitungsbundel 11 herumge- 
schlungen, wobei der wasserdichte Stoff 25 eine AuBen- 
flache bildet. Infolge davon wird die leitfahige Matte 
geringfugig zusammengedruckt. Der SchuBfaden ver- 
lauft in einer Richtung senkrecht zur Leitung 1 und halt 
die herumgeschlungene Gestalt aufrecht, was bedeutet, 
daB kein Versuch stattfindet, die urspriingliche Gestalt 
wieder zu gewinnen. Der Kettfaden verbleibt langs der 
Leitung 1. Daher verbleibt die leitfahige Matte um die 
Leitung 1 herum, so daB keine Einrichtung oder andere 
Mittel erforderlich sind, um die herumgewickelte Ge- 
stalt aufrechtzuerhalten. SchlieBlich sind an beiden Sei- 
ten der geformten leitfahigen Matte 10 angeordnete 
Oberflachen-Befestigungselemente 20 verbunden und 
45 halten dabei die leitfahige Matte 10 im herumgeschlun- 
genen Zustand. In diesem Zustand nimmt die leitfahige 
Matte 10 elektromagnetische Wellen auf und leitet sie 
an die Erdungsleitung 32 ab. 
Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel ist jeder Kett- und 
50 SchuBfaden der leitfahigen Matte 10 wie vorstehend 
beschrieben konstruiert, und Oberflachen-Befesti- 
gungselemente 20 sind an beiden Seiten der leitfahigen 
Matte 10 angeordnet, so daB diese leicht in elektrischen 
Kontakt treten kann. Da zusatzlich der Kettfaden Fa- 
sern enthalt, liegt eine hohe Flexibility in der axialen 
Richtung der Leitung vor. Wenn weiterhin die Potenti- 
aldifferenz an der Kontaktstelle des Metalls, das die 
Oberflache der den Kettfaden bildenden Faser bedeckt, 
und des den SchuBfaden bildenden Metalls bei einer 
vorbestimmten Spannung oder unterhalb derselben 
liegt, und die leitfahige Matte 10 im wesentlichen zu 
einer zylindrischen Gestalt gebogen ist, tritt keine Ero- 
sion an der leitfahigen Matte ID auf, da der wasserdich- 
te Stoff 25 an der AuBenflache der leitfahigen Matte 10 
angeordnet ist. Da zusatzlich die Erdungsleitung 32 mit 
der leitfahigen Matte 10 verbunden ist, werden elektro- 
magnetische Wellen abgeleitet. 

Diese Erfindung ist nicht auf das beschriebene Aus- 
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fiihrungsbeispiel beschrankt, in dem Sinne, daB selbst- 
verstandlich verschiedenartige Anderungen, Anpassun- 
gen oder Modifikationen mitumfaQt sind, ohne vom We- 
sen der Erfindung und dem Schutzumfang der beigefug- 
ten Anspruche wegzukommen. 5 

Patentanspruche 

1. Leitfahige Matte zur Abschirmung einer elektri- 
schen Leitung gegen elektromagnetische Wellen io 
mit in der axialen Richtung der Leitung (1) verlau- 
fenden Kettfaden (12) und in der Richtung senk- 
recht zur Achse der Leitung (1) verlaufenden 
SchuBfaden (14), wobei die Kettfaden (12) und 
SchuBfaden (14) unter Bildung einer kontinuierli- 15 
chen Matte (10) verwebt sind, 

2. Matte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Kettfaden (12) wenigstens aus einer Viel- 
zahl leitfahiger Faden bestehen, wobei die Faden 
eine faser- oder fiberartige Substanz enthalten und 20 
flexibel in der axialen Fadenrichtung ausgebildet 
sind. 

3. Matte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die SchuBfaden (14) aus wenigstens einer Viel- 
zahi von Metalldrahten bestehen. 25 

4. Matte nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB die leitfahigen Faden (12) mit einem leitfahigen 
Material unter Beibehaltung ihrer Flexibilitat in der 
axialen Richtung der Leitung (l)beschichtet sind. 

5. Matte nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 30 
daB das Metall der Kettfaden (12) und das Metall 
der SchuBfaden (14) so ausgewahlt sind, daB bei 
einem gegenseitigen Kontakt keine Oberflachen- 
korrosion auftritt. 

6. Matte nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 35 
daB das Metall der Kettfaden (12) aus einer Gruppe 
ausgewahlt ist, die aus Nickel, Monelmetall, Kup- 
fer-Nickel-Legierung und Titan besteht und daB 
das leitfahige Metall der SchuBfaden (14) Silber ist. 

7. Matte nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 40 
daB das Metall der Kettfaden (12) aus einer Gruppe 
ausgewahlt ist, die aus Silber, Kupfer, 18-EdelstahI, 
Bronze, Messing und Nickel-Chrom besteht und 
daB das Metall der SchuBfaden (14) aus einer Grup- 
pe ausgewahlt ist, die aus Nickel und Monelmetall 45 
besteht. 

8. Matte nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Metall der Kettfaden (12) aus einer Gruppe 
ausgewahlt ist, die aus Silber, Nickel, Monelmetall, 
18-Edelstahl, 12-Edelstahl, Zinn und Chrom besteht 50 
und daB das Metall der SchuBfaden (14) Kupfer ist. 

9. Matte nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Metall der Kettfaden (12) aus einer Gruppe 
ausgewahlt ist, die aus Bronze, Messing, 18-Edel- 
stahl und plattiertem Chrom besteht und daB das 55 
Metall der SchuBfaden (14) aus einer Gruppe aus- 
gewahlt ist, die aus Zinn und Chrom besteht. 

10. Matte nach einem der Anspruche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB sie urn eine Vielzahl von 
sich axial erstreckenden elektrischen Leitungen (1), 60 
die ein Leitungsbundel (11) bilden, herumgeschlun- 
gen ist, wobei sich zwei in der Leitungsrichtung 
erstreckende Kanten dieser Matte (10) unter Bil- 
dung eines im wesentlichen zylindrischen Quer- 
schnitts uberlappen. 65 

1 1. Matte nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB sich zwei Kanten 
dieser Matte (10) in axialer Richtung der Leitung (1) 



erstrecken, und daB die Matte urn die Leitung (1) 
unter Bildung einer im wesentlichen zylindrischen 
Abschirmung herumgewickelt ist. 

12. Matte nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich- 
net, daB Befestigungsmittel (20) an jeder Seite die- 
ser Matte (10) befestigt und so positioniert sind, daB 
sie im befestigten Zustand die zylindrische Gestalt 
der leitfahigen Matte (10) bei einer Biegung urn die 
axiale Richtung der Kettfaden (12) aufrechterhal- 
ten. 

13. Matte nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB eine Schicht aus 
wasserdichtem Material (25) an wenigstens einer 
Seite dieser Matte (10) angeordnet ist. 

14. Matte nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Schicht aus wasserdichtem Material 
(25) aus einem isolierenden Material besteht. 

15. Matte nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB Mittel (30, 32) 
zur Ableitung der von der Matte (10) erfaBten elek- 
tromagnetischen Wellen vorgesehen sind. 

16. Leitfahige Matte zur Abschirmung einer elektri- 
schen Leitung gegen elektromagnetische Wellen, 
mit 

Kettfaden (12), die in der axialen Richtung der elek- 
trischen Leitung (1) verlaufen und wenigstens aus 
einer Vielzahl von leitfahigen metallbeschichteten 
Fadenfasern bestehen, 

SchuBfaden (14), die in einer senkrechten Richtung 
zur Leitung (1) verlaufen und aus wenigstens einer 
Vielzahl von Metalldrahten bestehen, die aus einem 
Material bestehen, das bei Kontakt dieser Drahte 
mit dem Metall der Kettfaden (12) nicht zur Korro- 
sion fuhrt, wobei die Kettfaden (12) und die SchuB- 
faden (14) unter Bildung einer Matte (10) verwebt 
sind, die eine ausreichende Flexibilitat bei der Bie- 
gung um die Achse der Leitung (1) aufweist, wobei 
ein im wesentlichen zylindrischer Querschnitt ge- 
bildet wird, Befestigungsmitteln (20), die an einer 
oberen und an einer unteren Flache dieser Matte 
(10) angebracht sind und die bei der Bildung einer 
zylindrischen Gestalt der Matte (10) verbunden 
sind und im verbundenen Zustand die gebildete 
Gestalt der Matte (10) aufrechterhalten, und 
Verbindungsmitteln (32) zur Ableitung von durch 
die Matte (10) aufgenommenen elektromagneti- 
schen Wellen. 

1 7. Matte nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB der Durchmesser 
der die SchuBfaden (14) bildenden Metalldrahte 
vorzugsweise ungefahr 50 - 500 \im betragt 

18. Matte nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Abstandsan- 
ordnung der die SchuBfaden (14) bildenden Metall- 
drahte vorzugsweise ungefahr 10-50 Drahte pro 
cm betragt. 

19. Matte nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Potentialdif- 
ferenz jedes Metalls der Kettfaden (12) und der 
SchuBfaden (14) weniger als 0,2 Volt betragt. 

20. Matte nach Anspruch 15 oder 16, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Mittel zur Ableitung eine 
Erdungsleitung (32) aufweisen, die uber weitere 
Mittel (30) an der leitfahigen Matte (10) befestigt 
sind. 



Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 



2EICHNUNGEN SEITE 1 



Nummer: DE41 32 985 A1 

Int CI 5 : HOSK 9/00 

Offenlegungstag: 21. Mai 1992 



FIG.1 




ZEICHNUNGEN SEITE 2 Nummer: DE 41 32985 A1 

Int. CI*: H05K 9/00 

Offenlegungstag: 21 . Mai 1992 



FIG. 2 



ZEICHNUNGEN SEITE 3 



Nummer. DE4132 985 A1 

lnt.CI.«: HOSK 9/00 

Offenlegungstag: 21 . Mai 1992 




